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© Reinigungsverfahren fur ein zu strukturierendes, beschichtetes Werkstuck 

© Reinigungsverfahren fur ein beschichtetes Werkstuck, 
welches mittels Strahlung einer Strukturierung unterzo- 
gen wird, dadurch gekennzeichnet, dafc ein Randbereich 
des Werkstucks von sich moglicherweise dort losenden 
Partikeln gereinigt wird, indem der Randbereich mit der 
gleichen Strahlung beaufschlagt wird, die bei der Struktu- 
rierung a ngewandt wird. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Reinigungsverfahren fur ein be- 
schichtetes Werkstiick, welches einer Strukturierung mittels 
Strahlung unterzogen wird. 

Als Werkstiicke dieser Art werden bei der Herstellung 
von Fotomasken sogenannte Fotoblanks verwendet, die im 
wesentlichen eine polierte Quarzglasplatte aufweisen. Diese 
Quarzglasplatte ist Ublicherweise mit einer dunnen Chrom- 
schicht von ca 1(X) nm Dicke und weiterhin mit einem Foto- 
lack von ca. 400 nm Dicke beschichtet 

Dabei tritt das Problem auf, daB das aufgesputterte Chrom 
im Bereich der Rander bzw. der Kanten des Bianksubstrats 
nicht vollstandig und dauerhaft haftet, sondern daB sich 
beim Entfernen des Lacks nach der Strukturierung und bei 
der Endreinigung immer wieder kleine Chromteilchen, sog. 
Chromflitter, ablosen. Diese Chromflitter setzen sich in den 
strukturierten Bereichen an den Kanten der Strukturen fest. 
Dieses Problem wird insbesondere beobachtet bei der Ver- 
wendung von Blanks mit einer Dicke von 6,35 mm und bei 
der Herstellung von Fotomasken mit groBer Strukturdichte, 
wie z. B. bei der Herstellung von 4 und 16 Megabit Spei- 
cherbausteinen. Bei diesen Fotomasken sind besonders viele 
Strukturkanten vorhanden, an denen sich die Chromflitter 
festsetzen konnen. 

Oblicherweise werden solche auflretenden Chromflitter 
in einer Reparaturanlage mit einem Lasers trahl verdampft 
und dadurch entfemt. Solche Reparaturverfahren fur Foto- 
masken unter Einsatz von Laserstrahlen sind beispiels weise 
aus DE 40 18 135 bekannt. Dies ist zum einen mit einem er- 
heblichen Aufwand verbunden und zum anderen mit dem 
Risiko, daB bei der Reparatur durch Fehlpositionierung des 
Lasers trahls andere Strukturen beschadigt werden. Daruber 
hinaus wird ab z. B. 50 Chromfiltem die Maske nicht mehr 
repariert, sondern eine Neufertigung vorgenommen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
der eingangs genannten Art zu schaffen, mit dem auf beson- 
ders zuverlassige Weise eine Defektreduzierung erreicht 
wird. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt mit den kennzeich- 
nenden Merkmalen des Anspruches 1. Vorteilhafte Weiter- 
bildungen sind in den Unteranspriichen beschrieben. 

Nach dem Grundgedanken der Erfindung werden der 
Rand bzw. die Kanten des Werkstiicks, die in Zusammen- 
hang mit der Strukturierung nicht bearbeitet werden, mit der 
gleichen Strahlung beaufschlagt, die auch bei der Struktu- 
rierung verwendet wird. Dadurch wird der Rand bzw. die 
Kanten des Werkstiicks von sich evtl. ablosenden Teilchen 
gereinigt und eine unkontrollierte Ablosung einzelner Teil- 
chen verhindert, so daB sich keine Teilchen in der Struktur 
festsetzen und zu Defekten fuhren konnen. Mit diesem Ver- 
fahren wurde in einem Testlauf die durchschnittliche Fehler- 
rate von 24 auf 2 gesenkt. 

Bevorzugt wird dieses Verfahren bei der Herstellung ei- 
ner Fotomaske angewendet, wobei ein Fotoblank verwendet 
wird, das aus einem Quarzsubstrat mit einer aufgesputterten 
Chromschicht besteht. Darauf befindet sich eine Lack- 
maske, die strukturiert wird. Da es jetzt speziell im Randbe- 
reich zur Ablosung von Chrompartikeln kommen kann, 
wird erfindungsgemaB in diesem Bereich ebenfalls eine Be- 
strahlung durchgefuhrt, um die Chrompartikel kontrolliert 
abzuatzen. Ebenso gut ist das Verfahren jedoch auch in der 
Waferstrukturierung in vergleichbarer Weise einsetzbar, da 
auch dort nach Schichtaufbringung die Gefahr der Partikel- 
abldsung im Randbereich besteht. 

Das sich moglicherweise im Bereich der Rander und 
Kanten ablosende Material wird mit dem gleichen Verfahren 
abgeatzt, das auch bei der Strukturierung angewandt wird. 



Dies kann bei der Fotomaskenherstellung ein Elektronen- 
strahl oder auch ein anderer Patterngenerator, wie z. B. ein 
Laserschreiber oder ein Stepper sein. Dabei wird deft Rand- 
bereich mit einer hoheren Intensitat als der eigentlich zu 

5 strukturierende Bereich bearbeitet. Dies geschicht zum ei- 
nen, um sicherzugehen, daB das Material wirklich vollstan- 
dig entfernt wird. Zum anderen werden auf diese Weise auch 
Randbereiche zuverlassig gereinigt, welche bei vielen Be- 
schichtungsverfahren besonders dick beschichtet werden. 

10 Dies ist beispielsweise bei dem AufschleuderprozeB des 
Lacks der Fall, wobei dann das Randpattern mit einer 4-fach 
hoheren Dosis als normal bestrahlt wird. 

Bei der Reinigung von Fotoblanks trifft der Elektronen- 
sUrahl im Randbereich auf nichtleitende Materialien, so daB 

15 dort Aufladungen entstehen konnen. Aus diesem Grund 
wird die Reinigung der Kanten bevorzugt erst nach der 
Strukturierung der iibrigen Flache durchgefuhrt, um La- 
geungenauigkeiten durch Aufladung und daraus resultie- 
rende Ablenkungen zu vermeiden. Andererseits ist es giin- 

20 stig, die Reinigung der Kanten vor anderen Arbeitsschritten 
im Randbereich, insbesondere der Entlackung, durchzufuh- 
ren, da sonst bei diesen Schritten bereits Partikel abgelost 
werden konnen, die zu Defekten auf der Halbleiterstruktur 
fuhren konnen. 

25 In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung wird 
ein Patterngenerator verwendet. Er weist an zwei Kanten de- 
finierte Anlagebereiche fur das zu bestrahlende Werkstiick 
auf. Die Bestrahlung der Randbereiche wird hierbei bevor- 
zugt mit unterschiedlichen Breiten durchgefuhrt. Im Bereich 

30 der definierten Anlage kann die Breite genau angepaBt wer- 
den, wahrend in den nicht definiert anliegenden Randberei- 
chen unter Beriicksichtigung von MeBtoleranzen vorsorg- 
lich eine groBere Randflache mit dem Strahl beaufschlagt 
wird. 

35 Im folgenden wir die Erfindung anhand eines in der 
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels weiter erlau- 
tert Im einzelnen zeigen die schematischen Darstellungen 
in: 

Fig. 1 einen Teil eines seitlichen Querschnitts durch ein 

40 Fotoblank; und 

Fig. 2 ein Pattern zur Randbestrahlung. 
In Fig. 1 ist ein Fotoblank 1 dargestellt, welches im we- 
sentlichen aus einem Quarzsubstrat besteht. Auf dem Foto- 
blank 1 ist eine Chromschicht 2 mit einer Dicke von unge- 

45 fahr 100 nm aufgebracht, die auch im Bereich der Phase 3 
und der Kante 4^des Fotoblanks 1 aufgebracht ist, Der Be- 
reich der Phase 3 und der Kante 4 wird zusammenfassend 
auch als Randbereich bezeichnet. Das Fotoblank 1 wird wei- 
terhin mit einem Fotolack 5 mit einer Dicke von ca. 400 nm 

50 beschichtet. Im Randbereich ist die Beschichtung mit 
Chrom und Fotolack undefiniert, da speziell Chrom in die- 
sem Randbereich nur schlecht haftet ErfindungsgemaB wird 
im Laufe des ublichen Maskenprozesses, also nach dem 
Entwickeln, dem OfenprozeB, dem Plasma-Descumming, 

55 dem AtzprozeB und der Auswertung als zusatzlicher Schritt 
eine Bestrahlung des Randbereichs vorgenommen, um in 
diesem Bereich das nur undefiniert haftende Material zu ent- 
fernen. Danach wird der MaskenprozeB in iiblicher Weise 
mit der Entlackung, der Reinigung und der optischen Kon- 

60 trolle fortgefuhrt. 

Ein Randbestrahlungspattern 6 ist in Fig. 2 dargestellt 
Dieser Randbestrahlungspattern 6 ist groBenmaBig fur ein 6- 
Zoll-Blank ausgelegt Das PatternauBenmaB ist mit 154 mm 
Lange groBer als das Fotoblank 1. 

65 Das Fotoblank wird links und unten in dem Randbestrah- 
lungspattern 6 definiert angelegt, so daB in diesen Bereichen 
a ein beziiglich der Breite genau festgelegter Randbereich 
anders bestrahlt wird als in dem oben und rechts nicht defi- 
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niert anliegenden Randbereich. 

Zum Ausgleich von eventuell vorhandenen MeBtoleran- 
zen des Fotoblank 6 beaufschlagt die Bestrahiung an diesen 
Seiten b einen breiteren Randbereich b. Es ist somit sicher- 
gestellt, daB der Randbereich des Werkstiicks in jedem Fall 5 
vom Strahl erfaBt wird. 

Innerhalb der zentrale Flache 7 wird mittels Strahlung die 
gewunschten Struktur ausgebiidet. Der um diese Flache 7 
liegende Randbereich wird anschlieBend zur Reinigung - 
wie vorstehend beschrieben - mit der gleichen Strahlung be- 10 
aufschlagt, die jedoch eine hohere Intensitat als bei der 
Strukturierung aufweist. Besonders gute Ergebnisse werden 
rhit einer etwa vierfach hohen Dosis erzielt. 

Patentanspriiche 15 

1. Reinigungsverfahren fur ein beschichtetes Werk- 
stuck, welches mitteis Strahlung einer Strukturierung 
unterzogen wird, dadurch gekennzeichnet, daB ein 
Randbereich des Werkstiicks von sich moglicherweise 20 
dort losenden Partikeln gereinigt wird, indem der 
Randbereich mit der gleichen Strahlung beaufschlagt 
wird, die bei der Strukturierung angewandt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Herstellung einer Fotomaske ein Foto- 25 
blank verwendet wird, welches aus einem Quarzsub- 
strat mit einer aufgesputterten Chromschicht besteht. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Arbeitstechnik 
zur Strukturierung und Entfernung im Randbereich mit 30 
einer hoheren Intensitat als auf der zu strukturierenden 
Rache durchgefuhrt wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Rander des 
Werkstiicks mit einem Elektronenstrahlschreiber oder 35 
Patterngenerator gereinigt werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Reinigung des 
Randbereichs nach Strukturierung der ubrigen Flache 
durchgefuhrt wird. 40 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Reinigung des 
Randbereichs vor anderen Arbeitsschritten im Randbe- 
reich, insbesondere der Entlackung, durchgefuhrt wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 45 
che, dadurch gekennzeichnet, 

daB das Werkstuck an mindestens einer Seite definiert 
an einem Anschlag angelegt wird, 
daB an dieser Seite der zu reinigende Randbereich mit 
einer Breite der Strahlung beaufschlagt und auf den 50 
nicht angelegten Seiten mit einer groBeren Breite zum 
Ausgleich von MeBtoleranzen des Werkstiicks beauf- 
schlagt wird. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 55 
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